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COMPOSITION POUR ENDUIT DE JOINTQIEMENT POUR ELEMENTS DE 
CONSTRUCTION ET PROCEDE DE REALISATION D'UN OUVRAGE 

5 La present e invention concerne une composition pour 

enduit de jointoiernent pour des elements de construction, 
en particulier des plaques de platre a parement en 
papier, ainsi qu'un procede de realisation d'un ouvrage 
tel qu'une cloison, un habillage mural ou un plafond. 

10 

II est bien connu d'utiliser des panneaux de 
construction tels que des plaques de platre, pour 
realiser des cloisons, des habillages d' elements 
verticaux ou inclines ou pour realiser des plafonds 
15 suspendus ou non. "*? M 

Ces plaques sont generalement constitutes d'une alme 
essentiellement en platre, recouverte sur chacune de s : es 
faces par une feuille servant la fois d' armature et 'de 
parement et qui peut etre constitute de carton ou de 
20 fibres minerales. 

La demande de brevet europeen publiee sous le numero 
496 682 decrit un enduit pour le remplissage des joints 
formes par les bords lateraux et contigus de deux plaques 
de platre et la formation d'un joint sans bande. Cet 
25 enduit comprend, en pourcentages en poids calcules par 
rapport a la totalite des matieres sSches : 

- 5% a 3 0% de plStre semi -hydrate ; 

7% a 25% de polymere en suspension dans une phase 
aqueuse et/ou en poudre redispersable ; 
30 " s i necessaire, d'autres additifs pour le reglage 

du temps de prise et/ou le reglage de la qualite 
de la pate et/ou d' adherence de 1' enduit ; et 

- au moins une charge inert e en une quant ite 
complement aire a 100%. 

35 L'exemple 15 de cette demande de brevet decrit en 

particulier une composition comprenant, en parties en 
poids : 



- 194 parties de platre alpha ; 

- 108 parties de copolymere d' acetate de vinyle et 
d' ethylene stabilise a 1 ' alcool polyvinyl ique a 
55% d'extrait sec ; 

5 -6,6 parties de copolymere d' acetate de vinyle et 

d f Ethylene en poudre redispersable ; 

- 0,67 partie d' ether de cellulose ; 

- 669 , 3 parties de calcaire ; 

- 2,25 parties d' alcool polyvinyl ique ; 
!0 - 0,027 partie de polyacrylamide ; 

- 2,25 parties d'argile ; 

- 0,045 partie de ciment Portland blanc ; 

- 1,12 partie de gypse + amidon (50/50) ; et 

- 0,125 partie de keratine degradee par hydrolyse. 

15 L e brevet americain n° 5 653 797 decrit une 

composition pour le remplissage des joints formes par les 
bords adjacent s de panneaux formes de plaques, cette 
composition comprenant : 

(a) du sulfate de calcium semi-hydrate ; 
20 (b) de l'eau en quant ite suffisante pour ajuster la 

viscosite de la composition ; 
(c) un agent retardateur de prise comprenant une 
composition a base de polymere comprenant des 
monomeres acide acrylique et acrylamide ; et 
25 (d) un agent accelerateur de prise comprenant un 

sel metallique comprenant des cations acides. 
Ce brevet mentionne 1' utilisation possible d'un 
liant tel qu'un latex ou de 1' alcool polyvinyl ique . 

Dans le tableau II de la colonne 8 de ce brevet est 
30 deer ite une composition comprenant : 

- 20 a 30 % de sulfate de calcium semi -hydrate ; 

- 1 a 4% d'un liant de type latex ; 

- 1 a 10% de perlite ; 

- 10 a 50% de calcaire ; 
35 - 0,5 a 4% d'argile 

- 0,1 a 1% d'un epaississant ; 

- 0,5 a 3% de talc ; 

- 1 a 4% de mica ; 
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- 0,01 a 1% du retardateur particulier decrit ci- 
dessus ; 

- 0,01 a 2% de I'accelerateur particulier decrit 
ci-dessus ; 

0,01 a 1% d'un conservateur ; et 

- 20 a 30% d'eau. 

Cette composition presente cependant un retrait trop 
important lors de son durcissement . 

La demande internationale publiee sous le numlro WO 
99/48833 decrit une composition qui peut etre utilis<§e 
pour le remplissage de joints entre plaques de piatre 
adjacentes. Cette composition donne lieu a une prise 
hydraulique quand elle est m^langSe avec une quantite 
effective d'un accelerateur de prise et elle comprend un 
materiau tel que du platre, un retardateur particulier £ 
base d'un polym^re ou copolymere sulfone. - ; 

L'exemple 11 de cette demande decrit une composition 
pour le remplissage de joints ay ant la formulation 
suivante (en % en poids) : 

35,9% de sulfate de calcium semi-hydrate ; k 

- 4,1% de copolymere d' acetate de vinyle et 
d'£thyl£ne a 50% dans l'eau ; 

7,1% de perlite ; 

- 0,3% d' ether de cellulose ; 
8,1 % de calcaire ; 

2,6% de wollastonite ; 
2,6% de kaolin ; 

- 0,1% de chaux ; 

- 1,0% de retardateur ; et 

- 38,3% d'eau. 

Cette composition presente elle aussi 1 ' inconvenient 
majeur d'entrainer un retrait trop important. 

Les enduits ou compositions qui viennent decrits 
presentent 1 ' inconvenient de ne pas etre satisf aisants, 
parce qu'ils ne presentent pas cumulativement les 
qualit^s suivantes : 

- line bonne travaillabilite ; 
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- une couleur compatible avec celle des elements de 
construction auxquels ils sont destines ; et 

- permettre l'obtention d'un joint ayant un retrait 
nul ou quasiment nul et de bonnes proprietes 
mecaniques (durete, resistance a la traction, a 
la compression et aux chocs, legere def ormabilite 
ou elasticity pour eviter les f issurations) . 

En outre, les compositions des documents precites 
US 5 653 797 et WO 99/48833 ont la particularity de 
contenir un retardateur puissant qui bloque 1 ' hydratation 
du sulfate de calcium semi -hydrate . C'est done 
l'utilisateur qui ajoute un accelerateur pour que celle- 
ci demarre. Ceci entraine des difficultes lors de 
1' utilisation sur un chantier, car l'utilisateur risque 
de ne pas ajouter la dose correcte d' accelerateur . 

De plus, ces compositions evoluent dans le temps. 
Suivant le temps ecoule depuis la preparation de la 
composition, la meme quantite d' accelerateur ajoute au 
moment de la mise en ceuvre n' a pas les mimes ef f ets . II 
s'ensuit une incertitude quant a la prise hydraulique, en 
ce sens qu'on ne peut pas savoir precisement quand cette 
prise aura lieu. 

Par ailleurs, d'autres problemes se posent lorsque 
1' element de construction est une plaque de platre 
25 recouverte d'un parement en papier : 

- il est necessaire, d'une part, que l'enduit ait une 
bonne adherence sur le parement en papier, et, d' autre 
part, que 1' adherence d'un papier peint sur le joint soit 
egalement bonne, mais non excessive, de maniere a rendre 

30 possible un ou plusieurs detapissage (s) sans arracher ni 
degrader 1 ' enduit ; et 

- l'enduit doit avoir une absorption de l'eau et/ou 
de la peinture la plus proche possible de celle du papier 
de parement, ceci afin d' eviter le recours a une couche 

35 de primaire avant 1 ' application d'une tapisserie ou la 
mise en peinture. 

L' invention vise done une composition pour enduit 
sans bande, qui, apres gachage avec de l'eau, donne un 
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enduit presentant les qualities et caracteristiques qui 
viennent d'etre Snumerees , Elle est basee sur la 
decouverte que, pour qu'un enduit soit satisf aisant , il 
est necessaire qu' il contienne du sulfate de calcium, un 
5 liant et un agent hydrofugeant et ce, dans des 
proportions bien d^limitees. 

Ainsi, 1' invention a pour objet une composition pour 
enduit de jointoiement comprenant : 

a) 50 a 60% de sulfate de calcium semi -hydrate ; 
10 b) 5 a 15 % d'un liant organique sous forme de 

poudre ; et 

c) 0,05 a 0,2% d'un hydrofugeant. 
Une telle composition, apres gachage avec de l'eau, 
donne done un enduit a prise hydraulique, qui peut etre 
15, utilise seul, e'est-a-dire qu'il est, a la fois, enduit 
de remplissage et enduit de finition, et qu'il permet^la 
realisation d'un joint sans recourir a 1 ' utilisation 
d' une bande . ■ \ 

L' invention a egalement pour objet un procede . de 
20 realisation d'un ouvrage, dans lequel : 

on juxtapose des elements de construction ; r. 
on gache la composition pour enduit selon 1'une 
des revendications 1 a 11 avec de l'eau, de fagon 
a obtenir un enduit ; 
25 - on remplit l'espace entre les elements de 

construction au moyen de 1' enduit obtenu 
precedemment , sans utiliser de bande ; et 
on laisse 1' enduit durcir. 
Enfin, 1' invention concerne un joint tel qu' obtenu 
30 par la mise en oeuvre de ce procede. . 

D'autres caracteristiques et avantages de 1 f invention 
apparaitront a la lecture de 1' expose qui suit. 

EXPOSE DETAILLE DE L' INVENTION 
35 Composition selon 1' invention 

La composition gen^rale de 1' invention a ete donnee 
precedemment . 
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enduit presentant lee qualites et caracteristiques qui 
viennent d'etre enumerees. Elle est basee sur la 
decouverte que, pour qu'un enduit soit satisf aisant , il 
est necessaire qu'il contienne du sulfate de calcium, un 
liant et un agent hydro fugeant et ce, dans des 
proportions bien delimitees. 

Ainsi, 1' invention a pour objet une composition pour 
enduit de jointoiement comprenant : 

a) 50 a 60% de sulfate de calcium semi-hydrate ; 

b) 5 a 15 % d'un liant organique sous forme de 
poudre ; et 

c) 0,05 a 0,2% d'un hydrof ugeant . 

Une telle composition, apres gachage avec de l'eau, 
donne done un enduit a prise hydraulique, qui peut etre 
utilise seul, e'est-a-dire qu'il est, a la fois, enduit 
de remplissage et enduit de finition, et qu'il permet la 
realisation d'un joint sans recourir a 1 ' utilisation 
d'une bande. 

L' invention a egalement pour objet un precede de 
realisation d'un ouvrage, dans lequel : 

- on juxtapose des elements de construction ; 

- on gSche la composition pour enduit selon 
1' invention avec de l'eau, de facon a obtenir un 
enduit ; 

- on remplit l'espace entre les elements de 
construction au moyen de 1' enduit obtenu 
precedemment, sans utiliser de bande ; et 

- on laisse 1 ' enduit durcir. 

Enf in, 1' invention concerne un joint tel qu' obtenu 
par la mise en oeuvre de ce procede. 

D'autres caracteristiques et avantages de 1 • invention 
apparaitront a la lecture de 1' expose qui suit. 

EXPOSE DETAILLE DE L' INVENTION 
Compositio n selon 1' invention 

La composition generale de 1' invention a ete donnee 
precedemment . 
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Selon un mode de realisation prgfere de 1 ' invention, 
la composition comprend en outre : 

d) de 1 a 10% d'un agent allegeant. 

Selon un mode de realisation particulierement 
avantageux de 1' invention, la composition comprend : 

a) 50 a 60% de sulfate de calcium semi -hydrate ; 

b) 5 a 10% d'un liant organique ; 

b) 0,07 & 0,15% d'un hydrofugeant ; et 

d) 3 a 7% d'un agent allegeant. 
Bien entendu, le complement a 100% est const itue 
d'une ou plusieurs charges et eventuellement un ou 
plusieurs additifs choisis parmi les r€tenteurs d'eau, 
les epaississants, les agents de travaillabilite, les 
colorants ou pigments, les retardateurs de prise et les 
accelerateurs de prise. >" 

De preference, on utilise un sulfate de calcium settii- 
hydrate qui est du type alpha. En effet, ceci permet de 
rdduire la quantity d'eau necessaire au gachage de : la 
composition. 

Le liant organique a pour fonction d'assouplir le 
sulfate de calcium dans le joint et d'obtenir de bonnes 
proprietes mecaniques . Comme liant, on peut utiliser des 
copolymeres d 1 esters vinyl iques et de monom^res 
ethyl^niques tels que les ethyldne/acetate de vinyle (EVA 
plastifies ou non) , ethyl ene/versatate de vinyle, acetate 
de vinyle/versatate de vinyle, des polyacryl iques , des 
copolymeres acetate de vinyl e/acryli que, des copolymdres 
styrene/acrylique, styrene/butadiene , des terpolymdres 
acetate de vinyle/versatate de vinyle/acryl iques , acetate 
de vinyle/versatate/maleate de vinyle, des terpolymeres 
acryliques et leurs melanges. 

Les copolymeres vinyl iques peuvent etre stabilises a 
l'alcool polyvinylique. 

Le liant organique est en outre de preference utilise 
sous la forme d'une poudre redisper sable . 

Comme hydrofugeant utilisable dans la composition 
pour enduit selon 1' invention, on peut choisir, 
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notamment, un acide gras, un sel d'acide gras, une cire 
ou un derive silicone. 

On met en oeuvre de preference corame acide gras, 
1' acide oleique ou 1' acide stearique. 

Comme sel d'acide d'acide gras, on prefere les sels 
alcalins ou alcalino-terreux, en particulier les sels de 
sodium, de potassium, de magnesium ou de calcium. 

Comme derive silicon^, on peut citer les siliconates, 
les silanes, les huiles de silicone hydrogenees, les 
emulsions de silicone, les emulsions amino -siliconees, 
les resines alkyl-siloxanes telles que 

l'hydrogenomethylpolysiloxane et le polydimethylsiloxane 
amine ainsi que leurs melanges. 

L ' agent hydrofugeant tout particulierement prefere 
15 est choisi parmi 1' acide oleique, 1' acide stearique, 
l'oleate de sodium et le stearate de sodium. 

Comme agent allegeant convenant a 1' invention, on 
peut citer la perlite, les microbilles de verre, les 
microspheres de polymeres . 
20 De preference 1' agent allegeant est de la perlite 

expansee et non hydrofugee. 

On peut en outre utiliser au moins une charge, comme, 
par exemple, le calcaire, le carbonate de magnesium, le 
carbonate de calcium et de magnesium (Dolomie) , 
25 l'hydroxyde de magnesium, la silice, le gypse naturel ou 
de synthese, ou bien 1' anhydrite naturelle ou de synthase 
broyee. On utilise de preference du calcaire. 

La composition pour enduit selon 1' invention peut 
egalement comprendre un ou plusieurs retenteurs d'eau, 
30 que 1'on peut choisir parmi les ethers de cellulose, en 
particulier, la methyl -cellulose (MC) , la carboxymethyl- 
cellulose (CMC), l'hydroxy ethyl cellulose (HEC) , 1' ethyl 
hydroxy ethyl cellulose (EHEC) , la methyl hydroxy propyl 
cellulose (MHPC) et la methyl hydroxy ethyl cellulose 
35 (MHEC) . 

Ces retenteurs d'eau peuvent avoir une action 
viscosifiante et done influer positivement sur la qualite 
de la pate. 




Eventuellement, les ethers de cellulose peuvent etre 
substitues partiellement ou encore accompagnes de derives 
de polycarbohydrates d r origine naturelle participant a la 
rheologie de la pate tels que les galactomananes, les 
5 polysaccharides, le xanthane, les derives du guar, etc. 
Les ethers de cellulose dits "modifies" disponibles dans 
le commerce sont souvent des molecules precitees avec 
d'autres agents mouillants ou epaississants : ils peuvent 
tout & fait convenir a l 1 invention. Cependant, on peut 
10 utiliser d'autres agents retenteurs d'eau ou 
viscosif iants tels que les ethers d'amidon ou des agents 
qui, en plus de leur fonction principale, presentent une 
action retentrice d'eau suffisante, tels que l'alcool 
polyvinyl ique . 

15 La composition pour enduit selon 1' invention pent en 

outre comprendre un ou plusieurs epaississants; qui 
peuvent etre des polyacryl amides, de la CMC, des derives 
d'amidon ou des argiles telles que 1'attapulgitcf, la 
sepiolite, la montmorillonite et la bentonite. 

20 De preference, 1 ' epaississant est un polyacrylamide . 

La composition selon 1' invention peut .aussi 
comprendre un ou plusieurs agents de travaillabilite> Cet 
agent de travaillabilite peut Stre un fluidifiant, un 
agent mouillant ou un agent de glisse. 

25 Comme agent fluidifiant convenant a I 1 invention, on 

peut citer les polymdres sulfones, de preference des 
agents a base de m^lamine formaldehyde sulfonee. 

Comme agent mouillant convenant a 1" invention, on 
peut citer les sulfates d'alkyle tels que le 

30 laurylsulfate de sodium, les sulfonates d'alkylaryle ou 
les derives phosphates. 

Comme agent de glisse convenant a 1' invention, on 
peut citer le talc, ou le mica. Ces demiers, grace a 
leurs morphologies lamellaires, favorisent la glisse de 

35 la spatule lors du jointoiement et contribuent a la 
diminution du retrait. 

La composition selon 1' invention peut aussi contenir 
un ou plusieurs colorants que l'on peut choisir par 



exemple parmi le dioxyde de titane et les azurants 
optiques . 

La composition selon 1' invention peut egalement 
contenir des additifs pour le reglage du temps de prise 
qui sont des retardateurs de prise ou des accelerateurs 
de prise. 

General ement , on ajoute un couple d' agents, dont 
l'un est accelerateur et 1' autre retardateur. 

Parmi les accelerateurs de prise pouvant convenir a 
1' invention, on peut citer les sulfates. De preference, 
on utilise le gypse sous la forme d'un melange 
pulverulent de gypse et d'amidon, le gypse conservant 
toujours le merae pouvoir d' acceleration de la prise du 
platre grace a l'amidon qui le preserve du 
vieillissement . Ainsi on rend la prise de 1 • enduit 
insensible aux pollutions exterieures de gypse, notamment 
celles qui peuvent §tre presentes sous la forme de germes 
de prise dans l'auge du piatrier ou de 1 • applicateur . 

Parmi les agents retardateurs de prise, on peut 
citer les agents a la keratine degradee par hydrolyse, 
les acides hydroxycarboxyliques tels que l'acide 
tartrique et l'acide citrique, les sels de ces acides et 
le monophosphate de calcium. Ces agents sont mis en 
oeuvre dans des proportions qui sont variables selon les 
proportions de piatre semi-hydrat6 et d 1 accelerateur . 

Avantageusement , les proportions d ' accelerateur et 
de retardateur sont ajustees de telle sorte que le temps 
de durcissement soit suffisamment court pour permettre 
l'achevement du joint dans la journee. 

Divers autres additifs peuvent event uellement etre 
introduits dans la composition selon 1' invention. Ainsi, 
on peut a j outer a la composition un agent capable de 
porter le pH du melange a un pH basique. L' agent basique 
facilite la mise en solution de 1 ' agent retenteur d'eau, 
essentiellement quand il s'agit d' ether de cellulose et 
par voie de consequence, favorise la prise de viscosite . 
Comme agent basique, on utilise un agent mineral, de 



10 



preference du ciment Portland "blanc" , c'estra-dire 
depourvu d r oxyde de fer, ou de la chaux. 

De preference encore, on introduit dans le melange 
la quant ite d ! agent basique n^cessaire pour atteindre un 
5 pH sup^rieur ou egal a 8 . 

Preparation de la composition selon 1' Invention 

La composition pour enduit selon 1' invention est 
preparee par melange de ses constituants dans n'importe 
10 quel ordre, de preference jusqu'a 1'obtention d'une 
poudre homogene . 

Bien que les constituants de la composition selon 
I 7 invention ne se trouvent pas necessairement tous sous 
tone forme poudreuse, une fois qu'ils sont melanges, la 
15 composition selon 1' invention se presente general ement yet 
globalement sous la forme d'une poudre. - 2 

En general, les particules constituant la poudre ont 
un diamdtre au plus egal a 200 microns. 

20 Procede de realisation d'un ouvrage selon 1' invention 

Selon l 7 invention, pour realiser un ouvrage .on 
juxtapose des panneaux ou elements de construction, -on 
gache la composition pour enduit selon 1 7 invention avec 
de l 7 eau, de fagon a obtenir un enduit, puis on remplit 
25 l'espace entre les elements de construction au moyen de 
1 7 enduit obtenu, sans utiliser de bande, et on laisse 
1' enduit durcir. 

Le gachage est en general realist avec un rapport 
massique entre l'eau et la composition pour enduit allant 
30 de 40 t 50%. 

Le procede selon 1' invention s 7 applique en 
particulier a la realisation d'un ouvrage au moyen de 
plaques de platre revetues d 7 un parement en papier. 

Ces plaques de plStre peuvent presenter des bords de 
35 geometrie variees et en particulier, amincis, arrondis ou 
a la fois arrondis et amincis. 



■ v«# i >»< j^r w «. 




Joint selon 1' invention 

La mise en ceuvre du procede selon 1' invention permet 
done d'obtenir un joint satisf aisant . 

Un tel joint a en outre l'avantage de permettre une 
5 mise en peinture qui convient a toutes les techniques de 
mise en peinture utilisees par l'homme du metier, en 
particulier les mises en peinture au rouleau, au pinceau 
et par pulverisation sans air. 

10 EXEMPLES 

Les exemples suivants illustrent la presente inven- 
tion sans toutefois en limiter la portee. 

Exemple 1 

15 on a prepare une composition pour enduit E selon 

1' invention et 3 compositions pour enduit sous forme de 
poudre A, B et C, hors du cadre de 1' invention, a titre 
comparatif . 

Les formulations correspondantes sont donnees dans 
20 le tableau suivant , dans lequel les valeurs indiquees 
correspondent a des parties en poids : 



# • 





ENDUITS 


Composition 


E 

(inv. ) 


A 

(comp. ) 


B 

(comp . ) 


C 

(comp. ) 


Platre 


s emi - hydra t e 
alpha 


500, 0 


500, 0 


500, 0 


500,0 


Li ant organique 


copolym^re (1) 
acetate de 
vinyle/ethyldne 


- 


40, 0 


40, 0 


40, 0 


copolymere (2> 
acetate de 
vinyle/versatate 
de vinyle 


60, 0 








Hydrof ugeant 


silicone en 
poudre 






2,0 




stearate de 
sodium 


It o 


- 


- 


SL ,0 


ciment blanc (3) 




100, 0 






Agent all<§geant 


perlite (4) 


40,0 


40, 0 


40, 0 


40,0 


Retenteurs 
d' eau 


MHPC 


3,0 


3,0 


3,0 


3,0 


Charge 


calcaire 


370, 9 


291, 9 


389, 9 


390, 9 


Agent de 
travaillabilite 


talc 


20,0 


20, 0 


20,0 


20, 0 


Additif s 


epaississant , 
retardateur, 
accel^rateur, 
colorant 


q. s .p . 
1000 


q.s.p. 
1000 


q.s.p. 
1000 


q.s.p. 
1000 



(1) : stabilise a l'alcool polyvinylique 

(2) : stabilise a 1'alcool polyvinylique 

(3) : ciment Porland blanc 

(4) : expansee non hydrof ugee 



Exemple 2 

On a prepare des enduits par ajout d'eau, a raison de 42 
g d'eau pour 100 g de composition, aux compositions E, A, 
B, et C de 1' Exemple 1. Les enduits ainsi obtenus ont 
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ensuite ete testes pour realiser un joint entre deux 
plaques de platre a parement de papier. 

La composition A n'a pas donne de resultats 
satisfaisants, notamment, parce que 1 ' utilisation de 
ciment donne un pH eleve a la pate, ce qui provoque une 
hydrolyse de la colle a papier peint a base d'amidon et, 
en consequence, le papier peint n' adhere pas. 

La composition B permet une bonne mise en peinture du 
joint et une bonne adhesion du papier peint. Mais le 
gtchage de la composition est trds difficile, 
probablement parce que le silicone se mouille tres mal . 
Un tel gtchage ne peut done etre mis en ceuvre sur un 
chant ier . 



La composition C donne lieu a un bon gachage . Cependant, 
lors de la mise en peinture, le joint absorbe trop et 
trop vite la peinture et 1' adherence du papier sur cet 
enduit est insuf f isante, du fait de la trop grande 
porosite du joint qui absorbe trop la colle. 

La composition E, qui satisfait a tous les criteres de 
formulation de 1' invention, se gtche normalement, permet 
un bon collage et le liant cree un film suffisamment 
epais pour 1 ' application de la peinture ou le collage du 
papier peint. Le piatre de type alpha utilise permet de 
diminuer la demande en eau, et par consequent, le retrait 
au sechage. La perlite rend 1' enduit facile a poncer et 
r#duit egalement le retrait . 

Cet enduit est done satisfaisant a tous points de vue. 



REVEND I CAT I ONS 



1. Composition pour enduit de jointoiement comprenant : 

a) 50 a 60% de sulfate de calcium semi -hydrate ; 

5 b) 5 a 15 % d'un liant organique sous forme de 

poudre ; et 

c) 0,05 a 0,21 d'un hydrof ugeant . 

2. Composition pour enduit selon la revendication 1, 
10 caracterisee en ce qu'elle comprend en outre : 

d) 1 a 10% d'un agent allegeant. 

3. Composition pour enduit selon la revendication 1, 
caracterise en ce qu'elle comprend : 

15 a) 50 a 60% de sulfate de calcium semi-hydrate ; 

b) 5 a 10% d'un liant organique ; 

e) 0,07 a 0,15% d'un hydrofugeant ; et 
d)3 a 7% d'un agent allSgeant. 

20 4. Composition pour enduit selon l'une des revendications 
la 3, caracterisee en ce que le sulfate de calcium semi- 
hydrate est du type alpha. 

5. Composition pour enduit selon l'une des revendications 
25 1 a 4, caracterisee en ce que le liant organique est 
choisi dans le groupe constitue par les copolymdres 
d f esters vinyl iques et de monomer es ethyleniques, les 
polyacryliques, les copolym£res acetate de 

vinyle/acrylique, les copolymeres styrene/acrylique, 
30 styrene/butadi&ne, les terpolymdres acetate de 
vinyle/versatate de vinyle/acrylique, acetate de 
vinyle/versatate/maleate de vinyle, les terpolymeres 
acryliques et leurs melanges. 

35 6. Composition pour enduit selon l'une des revendications 
1 £ 5, caracterisee en ce que 1 ' hydrof ugeant est choisi 
dans le groupe constitue par les acides gras, les sels 
d'acides gras, les cires et les derives silicones. 




7. Composition pour enduit selon l'une des revendications 

1 a 5, caracterisee en ce que 1 ' hydrof ugeant est choisi 
parmi l'acide oleique, l'acide stearique et leurs sels 
alcalins ou alcalino-terreux. 

8. Composition pour enduit selon l'une des revendications 

2 a 7, caracterisee en ce que 1' agent allegeant est de la 
perlite, en particulier de la perlite expansee non 
hydrof ugee . 

9. Composition pour enduit selon l'une des revendications 
1 a 8, caracterisee en ce qu'elle se presente sous la 
forme d'une poudre. 

10. Composition pour enduit selon la revendication 9, 
caracterisee en ce que la poudre est composee de 
particules ayant un diametre au plus egal a 200 microns. 

11. Procede de realisation d'un ouvrage, dans lequel : 

- on juxtapose des elements de construction ; 

- on gache la composition pour enduit selon l'une 
des revendications 1 a 10 avec de l'eau, de facon 
a obtenir un enduit ; 

- on remplit l'espace entre les elements de 
construction au moyen de 1' enduit obtenu 
precedemment , sans utiliser de bande, ; et 

- on laisse 1' enduit durcir. 

12. Procede selon la revendication 11, caract£rise en ce 
que les elements de construction sont des plaques de 
platre revetues d'un parement en papier. 

13. Joint entre deux elements de construction, obtenu par 
la mise en oeuvre du procede selon la revendication 11 ou 
la revendication 12 . 
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